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Auior vynilezu VHBBCKl JAN ing. CSc. , toi^NHC STANISIAV ing., BRNO 



(54) Smes pro autoklavovany vapenokfemiCity beton 



tfSelem vyn^lezu je zlepSit mechanicko- 
fyzikdlni vlastnostl autoklrivov^ho v6peno- 
popilkovdho betonu. Tohoto ddelu je podle 
vyndlezu dosaieno tlm, ze beton 3e sloien 
z umSl^ho kameniva, vytvofene"ho hydroter- 
o61nim zpracov6nitn smSsi k? em i Cite* si o iky 
6 vysoktfm obsahetn CaO, a z pojiva slo£en£- 
ho ze etejnych surovin jako umSle' kamenivo. 
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Vynalez se ttfkri smesi pro eutoklavovany' vepenokremiSi ty beton. Autoklavovane* vapeno- 
kfemifiite betony se vyrebfijl ze smSel vapna a popilku, v nlz popllek nahrazuje kamenivo 
a pojivem je vapenopopllkovd malta. Z takoveho betonu lze vSak vyrobit stavebnl prvky poute 
mal^ch rozmerii. U plocttfch prvkA nepreaehuje tloufilka 200 mm, u tySovych pak 300 mm. Be- 
hem tvrzenl prvku vetSich rozmSru v autoklevu dochazl totii vzhledem ke slozeni betonu ob- 
sahujlclho velmi jenm** das tic© zakladnlch aurovin, tj. popilku a vapna, k vnitfnlm pnutlm, 
ktera* jaou pMcinou vzniku trhlin a tudii anizenl mechanicko-fyzikalnlch vlastnoati oprbti 
betonum pripraveitfm za pouzltl kameniva vhodne' zrnitoatl. 

Tyto nedostatky jaou odstraneny u am 6 si pro autoklavovany v6penokfemi£it^ beton. podXe 
vyn61ezu, jehoz podatata apoClva v torn, £e 1 m? betonove* smesi obsahuje 600 az 1 600 kg 
umSlelio kameniva vytvofeneho hydro termalnlm zprecovanlm smesi kfremifiite' slozky a sloJky 
8 vysok^m obsahem kyslifinlku v6penateho a 200 al 550 kg pojiva slbzeneho ze stejitfeh auro- 
vin jako umele* kamenivo, pfiCemfc jak v uafilea kamenivu, tak i v pojivu tvoM kremiCitd 
slozka 50 a2 95 hmotnoatnich % smSsi a slozka s vysokym obsahem kyaliSnlku vapenateho 5. 
az 50 hmotnoatnich % smeai. 

Vtfhodou betonu podle vynalezu je zlepSenl mechanicko-fyzikalnlch vlastnoati oproti 
dosavadnlm autoklevovtfm betonum na bazi popilku pri maximalnlm vyuzitl popilku, coz pfed- 
stavuje uaporu nakladA na dopravu kameniva a dalSl snlzeni nakladu oproti bfizntfm betonum 
vzhledem k nAhrade cementu vapnem. mtom si beton podle vynalezu ponechava nlzkou obje- 
movou hmotnoat I 000 a2 2 000 kg/m 3 ve srovnanl s norm61nlm betonem. 

Vynalez bude dale podrobneji popsan na pMkladech provedenl. Umele kamenivo bylo vy- 
robeno ze ameai, v nlz na 6 kg popilku prlpadlo 1,64 kg mleteho vapna a 3,5 litru vody. Ta- 
to ernes byla po odlefcenl abalkovana na peletizacnlm tallfri a vytvofene" sbalky byly zahfl- 
vany ve vlhkem proatredi pfi tlaku \ MPa po dobu 1 0 hodln. Po vysuaenl pfi teplote 105 °C 
melo takto vyrobene* kamenivo naaledujlcl vlastnoati: sypna hmotnoat 880 kg/m 3 , objemova 
hmotnoat 1 580 kg/m 3 , naaakavoat 47 *, zrnitoat tO az 25 mm, pevnoet v tlaku za aucha 
2,25 MPa a po nasaknutl vodou 1 ,69 HPa. 

V prvnlm pflpade bylo ze stejitfch surovin jako kamenivo pfipraveno pojivo obsahujlcl 
na 10 kg popilku 4,3 kg mleteho vapna. 1m 3 v^sledne betonove" smSsi pak obaahoval 1 100 kg 
umeleho kameniva, 450 kg pojiva a 300 litru vody. ZkuSebni tftlesa pfipravena z tdto smeai 
byla podrobena hydro termalnlmu zpracov6nl ptt tlaku 1 MPa po dobu asi 10 hodin. Hotovy* ba- 
ton vyhovel pevnostl betonu zn. 170. 

V druhem pMpade pojivo obsahovalo na 10 kg popilku 3,2 kg vapna. Vytvofene betonove . 
sm§s mela alozenl 950 kg umfileho kameniva, 350 kg pojiva a 300 litru vody na 1 m 3 smesi. 
Hotovy^ beton vyhovel pevnostl betonu zn. 135. 

Z autoklavoveneho vapenopopl lkoveho betonu lze vyrobit stavebnf prvky stejnych vlastnoa- 
ti jako majl prvky vytvofen^ z normdlnlho cementov^ho betonu. 

PftEDMtT VYNUSZU 

Sm8a pro autoklavovan^ vapenokfemiCit^ beton, vyznacujlcl se tlm, 2e 1 m 3 betonove 
emesi obaahuje 600 al 1 600 kg umeleho kameniva vytvofeneho hydrotermalnlm zpracovanlm 
smeai kfemieite alozky a alozky a vyaoktfm obaaheo kyalifinlku v6penat6ho a 200 ai 550 kg po- 
jiva sloieneho ze stejn^ch aurovin jako umeld kamenivo, pM€emz jak v umeTem kamenivu, tak 
i v pojivu tvoM kfemifiita" sloika 50 a2 95 hmotnoatnich % smeai a alozka a vysok^m obsahem 
kyslicnlku v6penat6ho 5 a2 50 hmotnostnlch % amesi. 



